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-.vl * > VARTA]aKTIEMOBSELLSCHAPT j;4^ 
Prankfurt/Main t |Heue Mainzer StraOe -54 £ 

Verfahrentsur^Berateiiung von Separatpren ) 


« 'f r' 


(Zuaats iup Pataatanneldung T 29" -676 yib/21b) 


Die Brf indung ^oti&t\?9&1ntahren;*vr Heratillung Von 


Separatoren aua HatOTkautechuk fUr •i6ktrieche|Al^ulatoren 
mit aauren Slektrply ten ;nabb der HauptameWungW -?29 878 
VIb/21b. ' ■:.>- v ; ;:^vr V : -:.". . 


Dae Verfahren nach der Hauptanmeldung le t da durch gekenn- 
zeichnet, daB einer Mi so hung aua Haturkautacbuk und aua 
wassergeaiittigter Kieselgur anionaktive Hetznittel und Lignin 
Oder Lignineraatz zugeaetzt werden. Der Hnchteil dieses Yer- 
f«hren3 lie^t vor nllera dnrin, daB die Wnsoerbindung durch 
? die Kieoel;;\ir nicht bo gut i:it wie z. B. durch die in nitu 
erzeugte ko 1 1 oidale Kieselaauro. Im LHufe do» Heretel lun,-avor- 
r.nr.r.t) -lull <i;.l.i-r d»r unorwfinach to v.'nnuo rv<r 1 <>:i t , dt.-r don floK.- 
triuchen Wj,J-. rut.uid dun :;ui;ar:i toru vcr ( ;ri i • : f , vt: rn.i.sden 
w«rden. Man Mulzt dnhor Leim Vijrfnhrcn nnnh rlor Hauptnnaeldung 
am Undo d<:n Mlnchvorr.Mngea zum Fell uuf U»;r V/alze Wnssour hinzu, 


Best JtMilable Copy 


- 2 - t: T / ,.- 


um^don ouf troteridcn Wao8ervorluei mBglichat gering holton# 
Die'-'nuohtraglioho-'Waa ist^umattthdilc 


die Zeit/zwiaoheVdor ^ 
Aufwttrmung. die aura weitoren Ausziehen dea Fellea^notwendig 
iatjmOglichat kurz gohnltcn warden, da sonot .^in ^«u'*8tarker 
irreveraibler-vWaaaerveriuat^inireten^konh'^ 

Die Aufgabe der Brfindung beateh «u J 

beaeitlgen. > ■• ; ■ ;-"§|^'M'-f'Vvt'f-^fl4''l-l$^ •'>-' : 


Die Aufgabe wurde daduroh galBat; dafl der Miaobung? aua latur- 
kautaohuk, Ki eaelgur , ; aalonaktlTenl let rai tteln|uod?Lignin ^ 


^riiia Meiigin ▼ Waaaer- 
binder haben aich z. B« waaeerlOaliohe Celiuloaa^ 
und Alginate bewfihrt. Die erfii^nga^ 

dariiber hinaua den Yorteil f d^ der JlWall vor- 
hergehenden Produktion beaaar Terwertat warden: kann. da die 
Miachung durch die erf indung8geattBen Xuotttce aine tessera 
Aufnahmefahigkeit fUr den Abfallataub aufweiat* Auoh der 
^uaatz dea Hetzoittela kann auf etwa die Httlfte reduziert 
werden, wodurch eine ochnellere Auswaachung erzielt werden 
kann. 


Anhand r Delnpi« :iv i un-l nollcn dir AnM:itzo nnch der 
HaUfitnrime ldun# unti nnch d«»r vorli'V^rult.'n Annu:ldun»; Vv-r- 
glichtjn werden. 
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n 


Der erfindunga^aoe Ansatz Weht auo: 

10 kg *aturkaut8chuk 

0.06 kg TetraaethylthiuraBdiaulfid 

kg Phenyl - a - Naphthylami 

kg Kieeelgur 

kg Abf»n«».».^ 

6 kg Schwefel 

kg Lignin odcr Lignineraatz 

£*J! — k « Al»lna* 

PjJ — kg I*m*Y laulf M t 

2 5 kg Waeeer. 


1098 15/0207 • •■•..•^#1 
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Der Ansats ohn< erfi^uiogBgeadflo n|ZuBat« ^^eerMndern a>; . . 



0,6.£jjg V.UgBi^ , ^ - ; 

23 kg 'i.laaaer \>Z^-*'%'kAk^r::-: : . ■: U "« * v--H 


Beisplel 2\ 


Der erfindung8s;enaBe Ansotr besteht aiia: 
10 kg Haturkautschuk 
0,06 kg Tetramethylthiurandi8ulfid 
0,2 kg Phenyl - B - Naphthylamin 
18 kg Kieaelgur 
7 kg Abf all stout 
6 kg Schwefel 
0,6 kg Lignln odcr Ligninersatz 
0.1 kg Alglnat 
0 r 3 kg laurvlsulfat 
23 -kg Was ae r. 
k^r, . • . > ,., , =,^ v 1_0 98 1 5 / 0 2 0 T 


' •^••-.h mm A . 


Best ^Mailable Copy 


■ 


596 29 6*$& 


•#i)'er WaaoerMn^ 

^ liischung auatkieooigur^ Abf ailataub^Schwof el c und Lignin : 
&~migee«tst warden Auoh : -^eiydeB^erfiirtuwise^Ban;: AMat; .;. • • 
ffkarin - -^nW :; M faiiatlpcendwelehen; GrUnden {angebracht |erooheint , > 


■-' ^al 

' . -Urn 


Seine 


mm starke ISobelder seicen fnach Idem erf indungsgeniiflen ) ^ 4 
1^2.9 Ohm^cm v ^wUb«! 3 17:; Ohio •on nach^em; Rezept nach der ^ 5 :^ 


■ Hauptanneldung.^^ ti|^^:l#ltl;-^v ': ^ 


1^ 


Paten taneprllche 


i 
li 


a 1 


-V- 
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2. 


HPT-Dr.M/Mei 


; «> ? jPa te ii taneprliohe 


4 ■ \ , 


V 1 ' ■ r*^JA 


Verfahrcn >ur HeV8tellung : yon Sej^oren^oH^ Hatur- 

Elektroly ten auo Mlachuncen aua^urkautMb^ • vv. ^ 
Kieaelgu^aB^ 

der Hauptaw^^ V 29;878 ^ Ib /^||^?|^|^ ke ^"l^ 
leiohne t , dafl der Miaohut« gerln^ M«|e^von Waaeer- 
bindern augeaetst warden, v 


Verfahren nach Anapruch 1 . dadurch gekennaeichnet, ; 
dafl der Waaeerbinder ein waaaerloalicher Celluloee- 
atber let. 


3. 


4. 


Verfahren nach Anapruch 1, dadurch gekennxeichnet, 
daO dor Waaaerbinder ein Pektin let. 

Verfahren nach Anapruch 1. "dadurch gekennzeichnet , 
daO der Waaaerbinder ein Alginat let. 


m 

i 
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